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<g> Precede de blanchlment de pates papetieres par le peroxyde d'hydrogene. 

@ Proc6de de blanchlment de pates papetieres chimiques par 
le peroxyde d'hydrogene a un pH de 11 a 1 1 ,5, a une tempera- 
ture de 70°C a 1 00 °C en presence d'une quantit6 de sillicate 
de metal alcalin telle que la concentration de S1O2 dans le bain 
de blanchiment soit au moins de 0,3% en poids, d'une quantity 
de sets de magnesium et de calcium quelle que la concentration 
en poids de chacun des elements alcalino-terreux soit comprise 
entre 0,05% et 1%, et d'au moins un compiexant des ions 
alcalino-terreux en quantite telle que la concentration globale 
en compiexant soit au plus egafe a 10% en poids. 
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"Procede de blanchiment de pates papetieres par le 
peroxyde d ' hydrogene" 

La presente invention concerne un procede de blanchiment 
de pates papetieYes chimiques par le peroxyde d' hydrogene. 

Le blanchiment des pates papetieres chimiques, c'est-5- 
dire des pates de cellulose ecrues obtenues par cuisson de matieres 
lignocellulosiques selon les process dits au sulfite, au sulfate ou 
Kraft, a la soude ou au carbonate, est geneYalement pratique dans 
Tindustrie a l'aide de chlore ou de derives chlores ayant comme le 
chlore un caract§re oxydant, tels que le bioxyde de chlore C10 2 ou 
1 'hypochlorite de sodium NaOCl . 

Aucun de ces agents oxydants n'est toutefois capable 
d'assurer seul un blanchiment satisfaisant e*i une«reule operation. II 
.est necessaire d'operer en plusieurs etapes distinctes et a des opera- 
tions intermediates tel.les qu'en particulier des operations dites 
detraction en bain alcalin. Les effluents resultant de telles sequences 
operatoires sont tres fortement colores, polluants et corrosifs. lis 
peuvent meme entrainer des risques d'explosion au cours du cycle de 
regeneration des reactifs. lis renferment en particulier des quantites 
importantes de produits organiques chlores et des ions chlo^ures. De ce 
fait ils ne peuvent etre rejet§s ni recycles sans que soit procede a 
des traitements complexes et couteux. 

L'emploi d'agents oxydants non chlores, notamnent celui de 
1'oxygene ou du peroxyde d' hydrogene, a ete envisage pour pallier les 
inconvenients cites. Celui de 1'oxygene, qui contraint a un fonctionne- 
ment sous pression et par la onSreux, n'a connu qu'un developpement 
1 imite. 

Le peroxyde d' hydrogene peut etre mis en oeuvre a pression 
atmospherique dans les appareillages conventior.nels de blanchiment. 
Son er.ploi direct sur des pates ecrues d'indice kappa de l'ordre de 30 
n'a toutefois pas permis d'obtenir des pates traitees d'indice kappa 
infferieur a 20-25 environ. Une etape supplemental" re de pretraiteir.ent 
des pates en milieu acide permet, comme le decrit la demande de brevet 
japonais n° 76/102103 et la demande de brevet fran^ais n° 77. 24131 d' 
ameliorer ce r§sultat mais, a l'image de I'ensemble des proced^s connus 
de blanchiment reposant sur des etapes alternees en bain acide et en 
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bain alcalin, ne pernet pas d'eviter les problfrmes souleves par 1, 
reoe ou I. recycle des liqueurs apres usage , „, , ltw ^ 
degres kappa falbles pour Us pates traitees. 
5 i. U .P r ° cMe "Ion 1' invention permet d'assurer 1'obtention 

0 It P T!- dreS Ce,1U '° Si ^« «-~hf„ dMndice kappa , L a 

"^r-^r efnuents ~ - 

, — par u".^^^^^^ T^T^' 

3 ture comprise entre 70°C et 100°C i t»J !■ ! emPera " 
w Q „u • * ' 1 aide d un bain blanchiment 

* PH maintenu entre 1! et 11,5 et comprenant.en plus du peroxy 

sod 1U m et le carbonate de sodium, au moins u „ silicate de metal alcalin 
a une concentration exprlmee e „ sIHce S10, au moins egale a 3 
P°'ds, au moms un se, de magnesium et au loins un sel de calc 1 6 „ 
q»-ti« telle que ,. concentration en polds de chacun tTZU 
, a no-terreux soit uprise entre 0,05 « « „, rai - ntenus df .^„ 
a 1 aide d au nxms un agent complexant des ions alcallno-terreu- ,. 
concentration g ,oba,e en cc^lexant n'excSdant pas 10 * en poids " 
bl,„ h - * COnCeRtration en Peroxyde d'hydrogene dans le bain de 
banchimen est celle cogent adoptee dans ce domaine industrie 

? 6XCede t pas 1 * en poids et est le plus souvent 

comprise entre 0,02 et 0,5 *. solvent 

La concentration ponderale de silicate de metal alcalin 
x rimee en 10,, est choisie, pour des raisons d-.conomie, injure 
a m % et est le plus souvent inferieure a 5 %. 

. US S6lS de ca1c1um et los "Is de magnesium convenant le 
mieux sent ceux dont 1 'anion presente la meilleure inertie vis-a-vis 
du peroxyde d'hydrogene dans les conditions d'execution du procede de 
invention, come par exemple les chlorures. 

Le ou les complexants des ions magnesium et calcium sent 
par exemple choisis parmi les polyphosphates et les pyrophosphates de 
mna . calm es addes azotes, tels que 1 ..eld. ethylenediamine- 
tetracetique, 1 -aclde diethylenetriaminepentacetique et Vacide nitri- 
lotnacetique. ou leurs sels, les addes phosphoriques monomeres ou 
polymeres les polySlectrolytes tels que Tacide poly-< hydroxyacryl ique 
et la lactone correspondante. 
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L'hydroxyde de sodium et le carbonate de sodium cnt ete 
preferes a d'autres agents alcal ins pour des raisons economiques. 

Lorsque le procede selon 1 1 invention est realise a une 
temperature inferieure a 70°C, le blanchiment obtenu reste excellent 
mais demande pour etre atteint des temps de sejour rapidement prohibi- 
tifs. Lorsque le procede de V invention est realise a une temperature 
superieure a 100°C la decomposition du peroxyde d'hydrogene devient 
vite genante. La plage de temperature preferee est de 85°C a 95°C. 

Bien que le mode de constitution du bain de blanchiment 
puisse etre quelconque, il est prefere de proceder a la solubil i sat ion 
en milieu aqueux des sels de calcium et de magnesium en presence du ou 
des agents complexant les ions alcal ino-terreux, d'introduire ensuite 
dans la solution ainsi obtenue le silicate de metal alcal in sous forme 
de solution aqueuse concentree, puis la solution de peroxyde d'hydrogene 
avant d'amener le pH du melange a une valeur comprise entre 11 et 11,5 
a Taide d'hydroxyde ou de carbonate de sodium, 

Le contact de la pate a blanchir avec le bain constitue a 
cet effet, dont la duree peut varier en particulier en fonction de la 
temperature mais n'excede generalement pas une dizaine d'heures, est 
realise soit en discontinu, soit en continu, par passage de la solution 
de blanchiment a travers une phase solide constitute de la matiere 
cellulosique, soit par melange intime de cette solution avec cette 
phase solide. 

Dans le premier cas, c'est-a-dire dans une technique de 
percolation, le rapport ponderal solution de blanchiment/mat iere solide 
peut etre compris entre 10 et 100 et de preference entre 15 et 50. 
Dans le second cas ce rapport peut etre compris entre 4 et 100 et de 
preference entre 8 et 20. 

Les exemples suivants, donnes a titre non Hmitatif, illus- 
trent le procede de l 1 invention : 
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0,3 % 
0,15 % 
0,6 % 



EXEMPLE 1 

20 g de pate ecrue issue d'une cuisson Kraft de resineux 
et ayant un indice kappa egal a 30 sont traites par percolation, a 90°C 
durant 8 heures, a Taide de 500 g de solution de blanchiment de pH 
maintenu constant a une valeur comprise entre 11 et 11,5 par adjonction 
d'hydroxyde de sodium, circulant en boucle fermee a raison de 300 ml/h 
de teneur en peroxyde d'hydrogene maintenue constante par adjonction de 
ce reactif, et contenant, en poids : 

silicate de sodium (exprimee en Na 2 0,3,36 Si0 2 ) : 1,7 % 

calcium (sous forme de CaCl 2 ) 

magnesium (sous forme de MgClg) 

tripolyphosphate de sodium 

hydroxyde de sodium : 0 4 X 

peroxyde d'hydrogene 100 % : 0 * 34 % 

La pate apres traitement a un indice kappa qui n'est plus 
que de 8, la quantite de peroxyde d'hydrogene consommee pour atteindre 
ce resultat ne representant que 4 % en poids de la pate engagee. 

EXEMPLE 2 

En operant comme dans 1'exemple 1 et en conservant comme 
solution de blanchiment la solution ayant servi a traiter la charge de 
pate ecrue de Texemple 1, on traite une deuxieme charge de pate ecrue 
puis une troisieme. A Tissue de cette troisieme operation il est 
constate que le bain de blanchiment a conserve toute son efficacite 
puisque la pate traitee a un indice kappa de 8 tandis que la consommation 
de peroxyde d'hydrogene est de 4,1 % en poids par rapport au poids de 
pate engagee. 

EXEMPLE 3 

10 g de pate ecrue de meme origine et de meme indice kappa que 
dans Texemple 1 sont melangis a 100 g de solution de meme composition 
ponderale que dans Texemple 1. Le melange est maintenu a 90°C pendant 
10 heures avec introduction, apres 5 heures, de 0,34 g de peroxyde d'hydro 
gene. 
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La pate, apres traitement, a un indice kappa egal a 8, 
la consommation de peroxyde d'hydrogene pour atteindre ce resultat 
n'Stant que de 4,3 % en poids par rapport a la pate engagee. 

Un resultat analogue est obtenu lorsque 1'on opere a la 
5 meme temperature que ci-dessus mais en continu avec introduction de 
pate a blanchir et sortie equivalente de pate blanchie en recyclant 
la solution de blanchiment , separee de la pate extraite et remise au 
titre en peroxyde d'hydrogene et autres ingredients constitutifs du 
bain de blanchiment tel que defini pour le procede selon ^invention, 
10 de telle fa^on que dans la zone de traitement s'etablisse un regime 
stationnaire et que le contact soit assure durant une periode de 
8 heures entre la pate et la solution de blanchiment. 
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"EVENDICATIONS 



pa'r ,. ^T^rlZlZZT de . PSt " "^"^ 

- une = j. ; t s : P n i, c r:r - i\rt T raum est 

peroxyde d'hydrog^ne au l f S °' Uti ° n C ™™"*> «• P>u S 

1'nydroxyde de ^ e T ^ ^"'^ Ch0,S1 ' pa ™' 

silicate de mtTlTJ * SOd,Um - «" « 
»<ns ega e To ' U " '^on exp rfm ee en s,0 2 a u 

P.«, de cnac d "1 tH^M T W " <°™*»««> « 

~ Hrr^ - "° 

2 - Procede selon 7a revendication 1 ca-arMrfc* 

z'caracter,^?"' 6 Se '° n '' Une < ue '"^ -« revend,cat,ons 1 et 

ca";::r err- :r des seu de m ~ - * 

enes par rapport au peroxyde d'hydrogene. 
Lcumt en^^VuL'T q " e - COnqUe ' « 3 

caracterise '"^ ^ ^ « ue,c0 "<^ «« revendications 1 , 3 
caractense en ce „„e „, de ca,ct„ est „ Morur. u de.-. 
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